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(57)Abstract: 

PURPOSE: To provide a rubber composition for a solid golf ball which is provided with 
excellent impact resilience and proper compression and gives a soft hitting feeling. 
CONSTITUTION: A rubber composition for a solid golf ball consists of 100 parts by weight of 
base rubber containing butadiene rubber, which is provided with 40% or more of cis 1,4- 
configulation, and 15-50 parts by weight of unsaturated carboxylic acid metallic salt whose 
average grain size is 5.0 fJ. m or less. 
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